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- Dexvent Japanese Patents Report volume T 9 No. $2 (30*1.1973) 
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Composition cosmitique pour oheveux contenant un polymfcre pr6- 
parl par polyoondensation d'un compost aoide oomme 1 'aoide adi- 
pique et d 9 une polyalooylfcne-polyamine oomme la diethyl toetria- 
mine qu'on fait ensuite r<agir aveo I'^pichlorhydrine. 



Brevet FR 1 592 144 ( HERCDLE3) 

- page 1t lignes 32-43 J page 2, lignes 10-22; page 3 t ligne 11 
jusqu'i la page 6, ligne 11 1 les examples t k M) page 16 9 lig- 
nes 3-24; le r6sum6 

Composition pour miee en plis des cheveux oonstitu6e par una 
solution aqueuse d v une substance rlsineuse soluble dans l'esu. 
La substance rlsineuse est un produit obtenu par la riactlon 
d'une lysine soluble dans l'eau et d'une substanoe soluble dans 
l'esu. La H sine peut etre une_ r6sine_ d'aminopclyamide et d'£- 
pichlorhydrine et peut Stre auesi alcoylle par un agent alcoy- 
lant mocofonctionnel. L'aminopolyamide est obtenu par polyoon- 
densation d'une polyalcoylfenepolyamine et d'un aoide dicarboxy- 
lique. Une partie de la polyalcoyl&nepolyamine peut etre rempla- 
c£e par une diamine. La proportion de substance rlsineuBe dans 
la composition est comprise entre 0,5 et 10Jo en 
poids et le pH de la composition eirt compria entre 6 et 7,5 
environ. See additifs usuels peuvent aussi etre inoorpor^B aux 
compositions. 



Pern. PR 2 162 025 (L'OREAL) 

- page 1, lignes 16-38| page 3 f lignes 14-19| page 4, lignes 5-10 
page 5 9 lignes 5-6| page 5 f ligne 16 Jusqu'k la page 6, ligne 25 
les exemples 17 k 34} lea revendications 

Composition ooemltique pour le traitement et le conditionnement 
de la cbevelure contenant un polymfcre produit de condensation 
d'une diamine et d'un di aoide. Le polymfcre peut enoore Stre 
condense aveo l'oxyde d'<thylfcne, l'oxyde de propylene, I'd- 
pichlorhydrin ou le glyoidol. 
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U presente Invention est relative a une comp sltloh cosmetique q-il 
permet d'ameiiorer l'etat des cheveux alnsl que l'aspect de la chevelure. 

On salt en effet que les cheveux de nombreuses personnes, par suite 
de l'etat general ou des degradations consecutlvea a I'actlon d'agenr.s atmos- 
pMriques ou a I'actlon de traltements tels que decolorations , permanentes ou 
telntures, sont souvent dlff Idles a demfiler et a colffer surtout en ce qui cor- 
cerne les chevelures abondantes. lis sont genSralement , et a des degres divers, 
sees, ternes et reches ou raanquent de "vlgueur" et de "nervosity'. 

On a essaye de Umlter ou de corrlger ces defauts en appllquant sur 
les cheveux une composition de "condltlonnement du cheveu" destin^e a am61iorer 
l'etat du cheveu humlde et du cheveu sec alnsl que les operations de pelgnage 

et de mi se en forme. 

On entend par "condltlonnement du cheveu" 1 'operation qui, tout en 
facllltant le d«m61age et le pelgnage des cheveux humldes, communique aux 
cheveux sees du "gonf lant" et de 1 'eiaaticite , ce qui assure un bon malntien 
de la coiffure. Les agents aesurant le "condltlonnement du cheveu" sont appel^ 
"condltionneurs". 

On a deja utilise pour le condltlonnement des cheveux des polymeres 
aynthetlques tels que les polyethylene imines , les polyvinylpyrldlnes , le 
polychlorure de p-vlnyl-benryl trlm«thylamcionlum, le polychlorure de dlallyl- 
dlmfithylammonlum. Ces polymeres presentent 1 ' Inconvenient de ne pas fitre com- 
patibles avec les shampooinga anlonlques. 

On a egalement utilise d4Ja dans des compositions pour cheveux des 
polymeres polyamlno-amldee (obtenus par la polycondensatlon '.'un aclde dlcar- 
boxyllque et d'une polyalcoylene polyamlne), des polymerec polyamlnoureylene et 
des polymeres alky Une polyamlnes modifies, en particulier par 1 'eplohlorhydri 
ne en des quantltes proctitis des, proportions stoechlometrlques par rapport aux 
groupements amine du p o i y a m i n o-a m 1 d e . L'addltien de ces 
qua nt i 1 6 s import; aTiFe T d 1 i prchTbrhydr Ine a pour -consequence la presence dans i<> 
molecules du polymere reticule de groupements reactlfs. Ces polymeres compor- 
tent en effet des groupements alcoylants susceptlbles de rSaglr sur des grp.. 
pements nucUophlles tels que les amines, les thiols, les sulfites, etc... A 
litre d'exemple de tels groupements alcoylants, on peut clter les cycles 
azetldlnlum. 

La premiere consequence de I'exlstence de tels groupements reactlfs. 
est un manque de etablllte de ces composes qui peuvent se d*gradcr torsqu'il- 
•ont abandonnes en solution. 

Par alll urs. I'exlst nc de tels groupements alcoylants rend ces 
prodults emlnemment suspects pour leur application sur la peau d* Phomme. 

On a eg«l ment recommamje 1 'utilisation comme "condlt lonntur pour 



cheveux" de polymfere thermodurcissables h r£ticuler par la chaleur. 

La pr^sente invention a p ur objet un "conditionneur p ur cheveux" 
qui supprime ces inconvenlents, et qui est const itu£ par un polyamin -p lyamide 
reticule ne presentant pas de groupements reactifs et stable chimiquement . 

5 . La preserve invention a aussi p ur objet une composition de condi- 

tionnement pour cheveux, qui puisse fitre appliqufie & la temperature ordinaire 
et qui se prlsente sous la forme d'une compositi n pr£te & l'emplol. 

La prgsente invention a encore pour objet un "conditionneur pour 
cheveux" qui soit compatible avec les shampooings anloniques, tout en assurant 

10 un demdage satis faisant des cheveux humldea, et une bonne eiasticlte dee che- 
veux sees, de fa$on h assurer un bon maintien de la coiffure. 

La presence invention a egalement pour objet une composition cosme- 
tique pour cheveux contenant au moins u^ polymfcre reticule soluble dans i'eau, 
obtenu par reticulation d'un polyamino-polyamide (A) prepare par polycondensa- 

15 tlon d'un compos* aclde sur une polyamine. Le compose acide est choisi parmi 
(i) les acldes organiques dicarboxyliquea , (ii) les acid*! aliphatlques mono- 
et dicarboxyiiques k double liaison ethyienlque, (ill) les esters des acldea 
precites, de preference avec les alkanols lnferieurs ayant de 1 & 6 atomes de 
carbone, (iv) les melanges de ces composes. La polyamine est choiaie parmi les 

20 polyalcoylfene-polyaraines bis primaires mono- ou dieecondaires. 0 & 40 moles % 
de cette polyamine peuvent fitre remplacees par une amine bis primaire de prefe- 
rence l'ethylfcnediaraine ou par une amine bis-secondaire de preference la pipe- 
razine et 0 & 20 moles 7. peuvent fitre remplacees par 1 'hexamethylfenediamine. La 
reticulation est realisee au moyen d'un agent reticulant (B) choisi parmi les 

25 epihalohydrines, les diepoxydes, les dianhydrides , les anhydrides non satures, 
les derives bis insatures ; la reticulation est caracterlsee par le fait qu'elle 
est realisee au moyen de 0,025 h 0,35 mole d'agent reticulant par groupement 
amine du poiyamino-polyaraide generalement de 0,025 & moins de 0,2 et 

en particulier de 0,025 * moins de 0,1 mole d'agent reticulant par groupement 

30 amine du polyamino-polyamide (A) ; 

Dans la composition selon l'invention le polymfere reticule presente 
l'ensemble des caracterlstlques suivantes : 

(1) 11 est parfaltement soluble dans I'eau & 10% sans formation de gel ; 

(2) la vlscoslte d'une solution & 1 JL dans I'eau & 25°C est superieure ft 3 cen- 
35 tipolses et habituellement comprise entre 3 et 200 et plus specialement elle 

est egale ou superieure h 20 centipoises et lnferieure k 50 centipoiaea ; 

(3) 11 ne comporte pas de groupement reactif et en particulier 11 n'a pas de 
propriete alcoylante et il est chimiquement stable. 

Les acides utilisables pour la preparati n des polyamin -polyamldea 
40 (A) sont ch lsis parmi : 
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- les acldes organlques dlcarboxy 1 tqucs satur^s ayant de £ h I0«tomc« 6ft rnr 
boric, pur xemplc lew acldes fldlplquo, tr imtfthyl-2 , 2 ,4 ci -2,*,* rftl^iiqut, 1.^. 
phtallques, lea addon aliphatiques mono- et dlcarboxy 1 iqucs A double UaIsim* 
ethy Unique, par exemple les acides acrylique, methacry lique , ltaconique. 

Parmi les acldes prefers figurent l'aclde adipique et les composes 
d'addition d'une alcoylfcnediamine avec des acides insatures tels que de? 
acides acryllque, methacry lique , ltaconique. 

L'aclde adipique est particuliferement prefere. 

On peut egalement utillser lee esters des acldes cl-dessus cites. 
II est egalement possible" d 'utillser des melanges de deux ou plusleurs acides 
carboxyliques ou de leurs esters, 

Les polyamines utilisables pour la preparation des polyamino-polyami- 
des (A) sont choisis. parmi les polyalcoylfene-polyamines bis primaires mono- 
ou disecondaires , par exemple la diethylene triamine, la dipropylfcne triamine, 
la triethyiene tetramihe et leurs melanges. 

La polycondensation est realise par des process connus, par melan- 
ge des reactifs, puis chauffage entre 80° et 250' C, et de preference entre 100 
et 180°C pendant 1 a 8 heures selon les reactifs utilises. Aprfes un chauffage 
a reflux total pendant 1/2 heure a 1 heure, on eiimine 1 'eau 011 l'slcool form* 
au cours de la polycondensation, d'abord a pression ordinaire puis sous prcsci... 
redulte. 

Les reactions ont lieu sous un courant d'azote pour evlter les colo- 
rations trop importantes et faciliter 1 'elimination des substances volatllos. 

En effectuant la reaction on utilise de preference une quantite d'a- 
25 cide dicarboxylique et d'amines en proportions equimoieculaires pac rappoit a;i> 
groupements amines primaires des poly-alcoylene-polyamines. 

Selon un mode de preparation prefere on effectue la poly condensation 
^ de la poiyalcoylSne-polyamine choisie de preference parmi la diethylene tria- 

mine, la triethyiene tetramine, la dipropyUne triamine et leurs melanges, 
30 soir (i) sur un diacide carboxylique de preference l'acide adipique ou son osier 
dimethylique, soit (ii) sur le produit intermedia ire d'addition d'une moWcnlf 
d'ethyienediamlne et de deux molecules d'ester methylique d'un acide ethyUni- 
quement non sature tel que l'acrylate, le methacrylate ou l'itnconetc de 
methyle, 

35 Les reactions d'additlon de 1 'athylenediatnlne aur lea oatots insatur^h 

•ont reallseea par melange des reactifs entre 5° et 80*T M et lea reaction* dc 
polycondensation par chauffage pendant 30 a 60 minuteo a reilux, puU avce 
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Elimination de l'alcool mdthyllque ft 120-l50°C, ou de l'eau ft 140-175'c, d'a- 
bord ft presslon ordinaire puis sous un vide partiel de 15 mm de me r cur 

Lea polyamino-polyamides (A) alnsl obtenues ont une viae site 1 dans 
l'eau ft 107. et ft 25°C lnUrleure ft 3 centipolses. 

La conatltution des polyamino-polyamides prefer 6s (A) peut etre 
representee par la formule generale (I) 

-£oc - R - CO - Z ^- (D 

ou R represente un radical bivalent qui derive de l'acide utiltic ou du pro- 
dult d'addltlon de l'acide avec l'amlne bla-prlmalre ou bls-secondalre. 

Parmi les significations pr£ferees de R on peut clter lee suivantes 



■<CH 2 V 



IS - CH. - CH. - KH - CM. - r.U _ mm _ ru _ mi 
t — 2 — 2 .... — z - 

- CH - CH 2 - NH - CH 2 - CH 2 - NH - CH 2 - CH - 
CH. Xi 



- CH - CH. CH 2 - CH 

I Jl - CH 2 - CH 2 - N | 

20 CH 2 -C \f -CH 2 



Ces radlcaux derlvent respectlvement de l'acide t6r6phtalique , de 
l'acide adlplque, du orodult d'addltlon de 1 'fithylenedlamlne eur lea acides 
acryllque, nrfthacryllque et ltaconlque ou leurs eaters. 
25 Z repreaente : 

1) dans lea proportions de 60 ft 100 molea X, le radical 



- NH 



((CH 2 ) x -NH^ n (II) 



35 



o& x ■ 2 et n * 2 ou 3 ou blen 
x ■ 3 et n - 2 

ce radical derlvant de la dltthylene trlamine, de la methylene cttramine ou 
de la dlpropylene trlamine ; 

2) dana lea prop rtlons de 0 ft 40 m le % le radical (II) cl-deasus, 
dans lequel x - 2 et n - 1 et qui derive de 1 , e , thylenediamlne, u le radical 

,N- derlvant de la plplraclne ; 
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3) dans les proportions de 0 h 20 moles X le radical 
- NH - (CHj)^ - NH - dSrivant de 1* hexamSthy 1 en diamine. 

Les polyamino-polyamides ainsi obtenus sont ensuite rdticulds par 
addition d'un agent r£ticulant. On utilise comme agent r£ticu)ant un compos*? 

5 bif nctionnel choisi parmi (a) les Spihalohydr ines , par exemple 1 1 £pichlorhydr i - 
ne ; (b) les di£poxydes par exemple le diglycidyUther , le N,N'-his Spoxy 
propyl pip€razine ; (c) les dianhydrides , par exemple le dianhydride de l'aci- 
de butane tStracarboxyl ique , le dianhydride de l'acide pyromellitiq ue ; (d) les 
derives bis insatur^s, par exemple la divinylsulfone , le tnSthyl&ne bis acrylami- 

10 de. 

Un agent r^ticuiant d 'utilisation avantageuse est 1 ' Spichlorhydrine . 
D'autres agents rSticulants pr£f£r£s sont la divinylsulfone, le m^thyUne bis 
acrylamide, le diglycidyUther et la N,N'-bis £poxy propyl pip^razine. 

Ces agents r^ticulants donnent naissance respectivement aux radicaux 

^15 suivants : 

- CH 2 - CHOH - CH 2 - 
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CH 2 - CH 2 - S - CH 2 - CH 2 - 



i 

S 

n 

20 - CH 2 - CH 2 " C0Nl1 * CH 2 " NHC0 ~ CH 2 " CH 2 



- CH 2 - CHOH - CH 2 - 0 - CH 2 - CHOH - CH 2 « 

- CH 2 - CHOH - CH 2 - yN - CH 2 - CHOH - CH 2 - 

Les reactions de reticulation sont r6alis£es entre 20 C C et 90'C, £ 
partir de solutions aqueuses de 20 a 307. de polyamino-polyamide auxquelles on 
ajoute I'agent r£tiaiiant par trfcs petites fractions jusqu'a obtenir un accrois- 
sement important de la viscosity mats sans toutefois atteindre le gel qui ne 
se solubilisereit plus dans l'eau. La concentration est alors rapidement ajus- 
t€e h 10% par addition d'eau et le milieu rgactionnel Sventuel lement refroidi. 

Selon une caract^rist ique essentielle dc l'invention, on cmploie pour 
la reticulation des polymfc res polyamino-polyamides de 0,02*3 a O'.y. moled'agent rtftin.. 
iant par groupement amine de polyamino-polyamide. Une cattfgorie inllrcssante d-.* 
ces polymeres r£tlcuUs est obtenue en utilisant de 0,025 a moins de 0,2 
mole d'agent rSticulant par groupement amine du polyamino-polyamide. Une auin 
cate*gorie avantageuse de polymfcrea reticules est obtenue en utilisant de 0,0?^ 
35 a moins de 0,1 mole d'agent r^ticulant par groupement amine du polyamino- 
polyamide. 

Les proportions de r£ticulant a utiliscr, qui varient selon la nature 
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du polyamino-polyBmide et du rSticulant, pcuvcnt ctre d6termln<es facilement 
en ajoutant 1 •agent retlculant d6olr<5 a une aolutlon aqueuae du polyamln -poly- 
amide jusqu'a ce que la vlscoslte" d'une solution a 10?. solt, a 25°C, conprlae 
entre 3 centlpolses et l'fitat de gel tout en conaervent une a lublilte - parfalta 
dans l'eau. 

Le depaseement des proportions de rfitlculant cl-desaus lndlqu£es 
entralne la formation d'un gel non dlluable a l'eau, par auite d'une reticu- 
lation trop lmportante. En augmentant encore la quantite" de riticulant n 
obtient a nouveau des polymeres qui sont solublres dans l'eau mala prlsentent 
un caractere evolutif en fonction du temps et de la temperature. Ce caractere 
evolutif est da a la presence dans le polymere r«ticuU de substltuants reac- 
tifs vis-a-vis de groupements nucUophiles. Quand on utilise comma agent reti- 
culant l'«pichlorhydrine en des quantity proches des proportions atoechloml- 
triques, lea substltuants reactifs sont constitute prlncipalement par des 
15 cycles ate'tidinium 

H 2 C . / CH 2 

20 OH 

Les polymferes r«ticuUs obtenus h partir de polyamino-polyamides 
connua dam la technique et utilises dans des competitions pour lea cheveux 
renfertient dea groupements r*5actifa et de ce fait se conaervent mal t 

Lea polymferes r#ticuUa selon la pr£sente invention se conaervent 
25 bien et aont compatibles avec lea tensio-actif s anioniquea tout en assurant 
un bon dt5tn61age dea cheveux humides. Cette compatibilittS avec lec tensio- 
actifs anioniquea peut encore *3tre amdliorfie par alcoylation des groupements 
amines secondaires des polyamino-amides rtlticuUs. L'alcoylatibn augroente la 
solubility dana l'eau des polyemino-amidea rSticuUa, en priaehce de tenai - 
30 actlfs anioniquea. 

On peut utiliser comme agent alcoylant : 

1) un *poxyde, par exemple le glycidoi, i'oxyde d'tthyUne, l'oxyde de propyl- 
ene ; 

2) un compost A double liaison *thy Unique, par exc-nple 1 'aery 1 amide , i'aclde 
3 f > acrylique ; 

)) 1 'aclde chlorac*5t iqup 

«t j iv aUmr sultone, par example la propane sultone ou la butane sultone, 

I 'alcoylat ion des polyamino-amid s rtSticuUs st r6alts6e en solution 
aqiieuar, * 1* concent rat t on de 10 h 307., h une temperature comprise enir 10 
rt ' letaux d'alccvlat ion par rapport h la baslclt* total* e'eat-i-dire le 
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nombre de moles d 'agent alcoylant fix£ par rapport au n mbre total de groupe- 
ments amine varle de 0 k 807*. L'indice de basicite* du polymfere exprime' en meq/g 
indique le nombre total de millMquivalents d 'azote bast que par gramme. 

Lea polymfcres re*ticuies selor l'inventl n peuvent €tre utilises dans 
5 dlfflrentes compositions c sm6tlques p ur cheveux, pour le traitement dee 

cheveux normaUx et plus particuliferement dee cheveux aenalblllsls. lis peuvent 
aussi fitre utilised k des concentrations de 0,1 k 57., de preference de 0,2 k 
2,57* et avantageusement de 0,3 k 1,37. dans des compositions cosmetiques pour 
cheveux et plus particuli erement dans des compositions de shampooing, tel 
10 que shampooing anionique, cationique, non-ionique, amphotere ou rwitterionique , 
de shampooing colorant, de teinture, de gel coiffant, de lotion coif f ante, de 
lotion pour "brushing", de lotion de mise en plis, de lotion rincee (rinse), de 
lotion renf or^atrice de mise en plis non rincee, dans des compositions restruc- 
turantes, dans des compositions cosmetiques plus specif iquea telles que les 
|15 compositions antipel liculaires , antiseborrheiques. 

On entend par lotion rincee, une lotion qu'on applique aprea le 
shampooing pour obtenir un effet de "conditionnement des cheveux" et que 1'on 
rince aprea un temps de pause. 

On entend par "lotion pour brushing" ou lotion de mise en forme, 
20 une lotion appliquSe apres le shampooing et qui favorise la mise en forme de 
la chevelure, cette mise en forme etant effectule sur cheveux moullUs k l'ai- 
de d'une brosse, pendant le slchage des cheveux k l'aide d'un aechoir k main. 
Cette technique convlent pour les cheveux relativement courts. 

On entend par lotion renf orqatr ice de mise en plis non rincee, une 
25 lotion appliqule apres shampooing et avant la mise en plis, qui n'est pas 
rincee et qui facilite la mise en plis et ameiiore aa forme et sa duree. 

On entend par lotion restructufante une lotion qui contient des 
W prodults rcnforcant la chatne keratiniquo des cheveux. A cette classe de 

prodults appartlennent les derives methyloies tels que ceux decrlts dans lea 
30 brevets francais N # 1.527.085 et 1.519.979 de la demanderease. 

Ces agents restructurants sont en general utilises en comblnalson 
avec des composes catlonlques qui facllltent le demClage des cheveux A l'ltat 
humlde mais presentent 1 • inconvenient de donner aux cheveux un aspect poisseux 
k l'etat sec. 

35 Les compositions cosmetiques pour cheveux contenant un polymer* 

reticule scion 1 'Invention peuvent avoir un pH comprls entre 2 et 11 et de 
preference entre 3 et 8. 

Elles peuvent • presenter sous les dlverses formes habltuelles ,c 'est- 
a-dlre : solutions aqueuses ou hydroalco liques, gels, cremas, dispersions 



ou 8 us forme d'adrosols. 

El lea peuvent contenlr en plus du polymfere rfiticuid tous lea compo- 
sants utiliada dans lea compositions pour cheveux, notomment dea agents de 
aurface anloniques, cationiques, amphotferes, iwitterloniquea u non-ioniques, 
5 synergistes, stabilisants , ^paississants, tmulaionnants, adouclesanta , agents 
de conservation, colorants, parfums, etc. Ces compositions peuvent figalement 
comporter d'autres rdsines cosra^tiques, en particulier non-ioniques, cationi- 
ques ou anloniques. 

L'assoclation des conditionneurs de la prdsente invention avec les 
10 agents de surface non-ioniques fournit des shampooings particuiiferement intfi- 
ressants notamment pour le dfimfilage plus facile des cheveux. 

Parmi les polymferes ou r£sines cosm£tiquee prdfdrda pouvant fitre 
utilises en combinaison avec les polymfcres rfiticulds on peut citer les 
copolymferes acide crotonique 10%-ac^tate de vinyle 907. d'un poids moUculaire 
®i5 de 10.000 & 70.000, le copolymers vinylpyrrolidone (VP)=acState de vinyle (AV) 
ayant un poids moUculaire de 30.000 h 360.000, le rapport VP:AV dtant compris 
entre 30:70 et 70:30, les copolymfcres de polyvinylpyrrolidone quaternairea 
ayant un poids moUculaire de l'ordre de 1.000.000, tel par exemple que le 
polymfere vendu sous la marque "CAFQUAT 755" par G A F Corporation, les polymfr- 
20 res cationiques rfisultant de la condensation de la pipdraiine ou de ses d«ri- 
v«8 (1) sui des composts bifonctionneis tels que des dihalogdnures d'alcoyles 
ou d'alcoyi-aryles, des bls-tpoxydes , des tpihalohydrines , des dtrlvds bis 
insaturts et/ou (2) sur une amine primalre dont les deux atomea d'hydrogfene 
peuvent fitre S':b*tltu6s et qui se comporte comme un compost bifonctionnel ; 
25 (3) h la fois sur une fipihalohydrine et sur une amine hydroxy Ue telle que la 

diglycolamine, la 2 -amino 2-mfithyl 1 ,3-propanedioi ou sur un amino acide tel que 
le glycocolle. 

^ Parmi les agents de surface pouvant fitre utilises en combinaison avec 

les polymferes rfiticuUa on peut citer (a) les agents de surface anloniques 
30 tels que les sels alcalins ou cfalcanolamlnes des alcanes sulfonates, alcoyl 

sulfates et alcoyUther sulfates et leurs produits de condensation avec l'oxyde 
d'tthyUne par exemple le iauryi et le myristyl dther sulfate de sodium ou de 
trUthanoiamine, le semi-ester sulfosuccinate disodique d'aicanolaraidea, 
(b) lei agents de surface non-ioniques tels que (i) les produits de condenaa- 
35 tlon d'un monoaicooi, d'un a-diol ou d'un alkylphdnol avec le giycidol par 

exemple les composes de formule R-CHOH-CHj-O-rCHj-CHOH-CHj-O^H dans laqu lie 
R dtslgne un radical aliphatlque, cycloaliphatique ou arylal iphatique ayant de 
7 A 21 atomea de carbone et leura radlangea, les chatnes eliphatiques p uvant 
comporter des group ments #ther, thlodther t hydroxymtfthyUne et l^n^lO ; 
40 (11) les composts de formule RO /Cjll^O (ClljOtOM 
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- dans laquelle R dfisigne un radical aUyle, aUEnyle ou alkylaryle et n 1.0 : 

(c) Us agents de surface, caiioniquos tols que (i) le chlorure do dimethyl 
hydroxymSthyl c6tyl ammonium u (ii) ie bromure de tEtradEcyl tr imfithylammcnitun;' 

(d) les agents de surface amphotferes tels que lea d6riv£s carboxyliques de 
5 1' imidazole. 

Les compositions cosm£tiq'jft3 pour cheveux selon 1 'invention devant 
fitre appliquEes sur les cheveux senstbilisEa re.nferment avantageusement un 
Electrolyte. La presence de 1 Electrolyte dans la composition rEduit ou suppri- 
me la tendance qu'ont les cheveux sensibilisEs & fixer durablenwnt l«s poly- 
10 mferea. On utilise comme Electrolytes des sels alcalins ou alcalino-tervtux d'a- 
cides minEraux ou organiques, solubles dans 1 'eau et de prEfErence lea chl ru- 
res et acetates de sodium, de potassium, d' ammonium et de calcium. La quantity 
d'Electrolyte n'est pas critique. Elle est dc prEfErence comprise entre 0,01 a 
57. et avantageusement de 0,4 a 37. du poids total de la composition. Le rapport 
^^15 Electrolyte :polymfere est compris entre 0:1 et 1,5:1. 

Les polym&res polysmino-amides (I) rEticulEs avec les agents rEticu- 
lants cl-dessus indiquEs et alcoylEs avec un agent alcoylant choisi parmi 
l'acrylamide et le glycidol sont des composes nouveaux. 

Lors de l'alcoylation d'un polymfere polyamino-amide rEticulE avec 

20 l'acrylamide de formule CH 2 "CH-CONH 2 ce dftrnier se condense sur les groupamenLt 

amine priroaire et/ou secondaire en donnant des chatnes de formule 

I 

-N-CH 2 -CH 2 -C0NH 2 ; 
le glycidol dans les mEmes conditions conduit a des chatnes de formule 

-N-CH.-CHOH-CH-OH. 
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Polycondcnsation de I'acide adlpique et de la dUthyicne trlamlne. 

La constitution du polymere obtenu peut fitre caracterisee par le 



motif suivant 



[OC - (CH 2 ) 4 - CONH - (CH 2 - CHj - NH) 2 j 



A 619 g (6 moles) de dlfithylfene triamine, on ajoute, sous agitation 
et en atmosphere d 'azote, en 15 minutes, 876 g (6 moles) d'acide adlplque. On 
c'-.auffe ensulte le melange reactlonnel a 145-l50 e C, temperature a laquelle on 
note une condensation d'eau. On malntlent au reflux pendant 45 minutes puis 
on limine l'eau par distillation a presslon ordinaire pendant 2 heures, puis 
sous presslon redulte (1 5 mm de Hg) pendant I heure. La temperature de chauf- 
fage augmente progress lvement Jusqu'a 170 e C. 

Le prodult alnsl obtenu est couie a chaud. II se presente, apres 
refroldissement, sous la forme d'une reslne dure et cassante. Elle est trans- 
rarente de couleur jaune-vert et se selubilise eospletement dans l'eau. 

EXEMPLE la 

Reticulation du polymere obtenu selon 1 'exemple I avec 1 'eplchlorhydrlne, 

A 200 g de reslne, obtenue selon le precede d«crlt dans 1 •exemple I, 
dlssous dans 800 g d'eau, on ajoute, sous agitation, 9 g d 'eplchlorhydrlne. 
On chauffe le melange jusqu'a 90»C, pul? on ajoute par tres petltes fractions 
et a des lntervalies de 5 a 10 minutes, 1,8 g d 'eplchlorhydrlne jusqu'a l'ob- 
tention d'une vlscoslte supfirleure a 50 centlpolses a 65 C C. 

La solution est alors -dilute Immgdlatement a une concentration de 10% 
25 d'extralt sec par addition de 1098 g d'eau. 

La vlscoslte apparehte mesur*<* apres 24 heures et a 25°C est de 31 
centlpolses au gradient de Vitesse de 26,3 sec" 1 

La quantlte de reticulant utlllsee est de 11 moles d' eplchlorhydrlne 
pour 100 gr oupement s d 'amine . 

30 EXEMPLE lb 

Reticulation du polymere obttnu selon 1 'exemple I avec la methylene bis acry- 
lamide. 

A 70 g de resine preparee selon le procede decrit dans 1 'exemple I 
et dlssous dans 280 g d'eau on ajoute, a la temperature ambiante et sous agi- 
tation, 7 g de methylene bis acrylamlde, puis on chauffe le melange a 80-90°C. 
Apres 1 heure de chauffage on observe un accrolssement Important de la vlscosl- 
te. Le melange est alors dllue a 107. d'extralt sec par addition de 413 g d'eau. 

On obtlent une solution llmplde ayant une vlscoslte apparente de 32 
centlpolses, mesuree apres 24 heures a 25°C et sous un gradient de vltesse de 
40 26,3 sec " l . 
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La quantity dp rltlculant utlllale est de 12.1 moles de methylene 
bis acrylamlde par 100 groupements amine du polyamlno • polyamldo , 

EXEMPLE Ic 

Reticulation du polyn^re obtenu selon l'exemple I avec la N ,N ' -bis epoxy 
5 propyl pioerazine. 

A 20 g de polymfcre prepsre selon U procede ddcrit dans l'exemple I 
et dlssous dans 80 g d'eau, on ajoute, h temperature ordinaire et sous agitation, 
1,50 g de ;j,N'~bis~6poxy propyl piperszine, puis on cbauffe le melange k 70-80°C. 
Aprfcs 15 minutes de chauffage on obtient un gel qu*on dilue lmm*diatement k 
10 10% d'extrait sec par addition de 113,5 g d'eau. 

On obtient une solution llmpide ayant une viecosite de 32 centipol- 
ses mesurde aprfes 24 heures k 25"C et sous un gradient de vitesse de 26,3 
sec.* 1, . La quantity de reticulant utilis£e est de 7,3 moles de N,N'-bis- 
epoxy propyl piperazlne pour 100 groupements amine du polyamino -polyamlde, 
15 EXEMPIZ Id 

Reticulation du polymfcre obtenu selon 1'exemple I par la dlvinyl aulfone. 

A 20 g de polymere prepare selon l'exemple I et dlssous dans. 80 g 
d'eau on ajoute, gout re k goutte, k temperature amblante, Jusqu'fe obtenir un 
debut de g£iif icatlon, 1,7 g de dlvinyl sulfone. On dilue alors rapldement 
20 avec 100 ml d'eau. 

La visco8ite apparente d'une solution k 107., mesuree apres 24 heures, 
k 25°C et au gradient de vitesse de 26,3 sec." 1 est de 27 centipolaea. 

La quantite de reticulant utilise est de 13,9 moles de dlvinyl 
sulfone pour 100 groupements amine du polyamino-polyamide. 
25 EXEMPLE II 

Polycbndenaation de l'acide adlplque et du melange diethylfene triamlne-pipera- 
zine. - -:• -.7;,..--:-:. 

La constitution du polymere prepare peut €tre representee par lea 
deux motifs cl-aprts repartls statistiquement dans les proportions de 2:1, 
30 -/*"0C - (CH 2 ) 4 - CONH - (CH 2 - CH 2 - NH) 2 _7 

et 



- [pC - (CH 2 ) 4 - CO-H ^ ^ 



Le melange de 438 g (3 moles) d'acide adlplque et de 86 g (1 mole) 
de plperazine est chauffe, a. us agitation, et en atmosphere d'azote pendant 
35 2 heures k 120-135 V C. On ajoute ensulte, a cette temperature et en l'espace 
de 90 minutes, 206 g (2 moles) de dl Ethylene trlamine. On distille l'eau 
formee pendant 1 heure k 140-170°C k pression ordinaire, puis 1 heure k 170- 
175°C sous 15 mm de Hg. 

Le prodult alnsi obtenu ee presente sous la forme d'une reslne 



dure, cassante, transparente et de couleur Jaune-vert. 

EX EMPLE Ha 

Reticulation du p lymfere btenu scion l'exemple II avec de 1 'epichlorhydrine. 

A 200 g de r6slne, obtenue sel n l'exemple II et dlesoute dans 800 g 
d'eau, on aj ute, sous egltati n, 9 g d'tplchlorhydrlne h temperature rdinal- 
re. On chauffe ensulte le melange & 90°C et n aj ute enc re 1,1 g d'epichl - 
rhydrine par petites ft actions & 5 ou 10 minutes d 1 Intervalle , juaqu'li 
obtenlr une viscosite de SO centlpoii-es. 

La solution est alors rapldement dllufie avec 1091 g d'eau pour 
obtenlr une concentration de 10%. 

La solution ainsi obtenue est limplde et sa viscosite, mesur«e 
aprfes 24 heures & 25°C, et au gradient de viteaae de 26,3 see" 1 est de 52 
centlpolaes. 

La quantity de reticulant utilisfie est de 13,2 moles d 'epichlorhydri- 
ne pour 100 groupeinents amine du polyamino-polyamide, 

EXEMPLE III 

Polycondensation de l'acide adipique et de la triethyUne tetramine. 

La constitution du polymfcre prepare dans cet example peut 6tre 
representee par le motif : 

-£ OC - (CH : ) 4 - CONH - (CH 2 • CHj - NH> 3 ^ 

A 292 g ( 2 moles) de triethylfene tetracaine, on ajoute, sous 
atmosphere d'azote, en l'espace de 20 minutes, 292 g (? moles) d'acide adipi- 
que, par petites fractions et sous agitation. On chauffe ensuite le melange 
au reflux total & 145 °C pendant 1 heure. On eiimine l f eau formee par distil- 
lation h la pression ordinaire pendant 3 heures *t sous pression reduite de 
15 mm de mercure pendant 1 heure en flevant progressivement la temperature 
Jusqu'a 170-175 # C. 

On obtient ainsi une resine transparente de couleur Jaune,dont une solu 
tion & 10% preiente une viscosite, & 25*C, inferieure k 2 centipoisea. 

EXEMPLE Ilia 

Reticulation du polymfere obtenu aelon l'exemple 111 avec 1 'epichlorhydrine. 

A 200 g de solution aqueuse & 20% de polynAre obtenu suivant le 
precede deer it dans l'exemple III, on ajoute, rapldement et sous agitati n, 
1,8 g d'eplchlorhydrine et on chauffe le melange & 90-95°C pendant 30 minutes. 
On ajoute ensulte, & la m6me temperature, trfea lentement, 0,4 g d'eplchlorhy- 
drine Jusqu'i 1' ob tent ion d'une viscosite superieure h 50 centipoisea, meauree 
& 65 # C. 

La solution est alors dlluee lmmediateraent & une concentration de 
10% d'extrait sec, par addition de 220 g d'eau. La solution obtenue eat limplde. 
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Sa viscosity k 2b"C *t au gradi nt de vitesse de 26,3 s c" 1 est de 24 centt- 
poi ses . 

La quantity totale d' epichlorhydr ine ajoutee est de 0,0242 mole, 
ce qui correspond h 7,8 moles de reticulant pour 100 groupements amine du 
5 polyamin -polyamtde. 

EXEMPLE I Hb 

P eculation du polymfcre obtenu selon I'exemple III avec le methylene -bis - 
acvylamide, 

A 100 g de solution aqueuse & 20% de polym&re, obtenu suivant le 
10 precede d6crit dans I'exemple III, on ajoute 0.8 g de methylfene-bis-acrylamide, 
puis on chauffe le melange & 70-80°C pendant 25 minutes. On obtient alors un 
gel mou que l'on dilue immediatement & une concentration de 107. d'extrait sec, 
par addition de 108 g d'eau. La solution obtenue est limpide. Sa viscosity, 
roesurle aprfcs 24 heures & 25°C et au gradient de vitesse de 26,3 sec" 1 est de 
|15 43 centipoises. 

La quantity de methylfene-bis-acrylamide ajoutee equivaut h 3,4 m les 
de reticulant pour 100 groupements amine du polyamino-polyamide. 

EXEMPLE IV 

Polycondensation du produit de reaction de 2 moles d'ltaconate de methyle et 
20 de 1 mole d 'ethylfenediamine avec la diethyl&ne triamine. 

La constitution du polymfcre prepare dans cet exemple peut etre re- 
present^ par le motif : 



- I oc - ch - y^i " f H - C0NH - (ch 2 -ch 2 -nh*j|- 

25 I N - CH 2 -CH 2 -N " ' 



CH 2- r i - ch 2 



" Premier stade 

A 620 g (3,9 moles) d'ltaconate de methyle, on ajoute, en l'espace 
30 d'une heure, sous agitation et en atmosphere d'azote, 118 g (1,95 mole) 
d'ethylfcne diamine en maintenant la temperature d 30 ft C. 

\prfcs une nuit, & la temperature ambiante, on chauffe & 80°C, pour 
eiiminer le methanol, d'abord h presslon ordinaire, puis 6ous pression teduite 
de 15 mm de Hg. On note alors 1 'apparition d'un precipite. On reprend le 
35 melange reactionnel avec 500 ml de benzene et on distille l'azeotrope methanol - 
benzene. 

On concentre et on reprend le residu avec de l'acet ne. On obtient 
ainsi, avec un rendement de 82% le N ,N 1 -ethyUne -bis -/ i-carboxy late de methyle 
2- pyrrolidone sous forme de poudre blanche ayant un point de fusion de 141- 
40 142°C et un indice de saponification de 6,35 mil 11 equivalent /gramme. 



Deuxifeme stade 

A 198 g (0,63 mole) de diester ainsi obtenu, on ajoute, & temperature 
ambiante, 65,5 g (0,63 mole) de dUthyUne trlamine et on dtetille le methanol 
forme par chauffage & 120-130'C, d'abord h preasi n ordinaire pendant 90 minu- 
tes;* puis sous pression reduite de 15 mm de Hg pendant 30 minutes. 

On obtient ainsi une rSsine transparente , dure et cassante de 
couleur Jaune-vert, parfaitement soluble dans 1'eau. 

EXEMPLE IVa 

Reticulation du polym&re obtenu selon 1'exemple IV avec de 1 'epichlorhydrine. 

A 200 g de r£slne dissous dans 800 g d'eau, on ajoute, sous agita- 
tion, 13 g d'epichlorhydrlne & la temperature ambiante. On chauffe le melange 
h 90°C et on ajoute encore, par petites fractions, k 5 ou 10 minutes d' inter - 
valle, 2 g d'epichlorhydrlne, jusqu'a l'obtention d'un debut de geiif tcation. 
On dilue alors rapidement avec 1135 g d'eau froide pour ramener la soluti n 
a 10% d'extreit sec. 

On obtient ainsi une solution limpide, dont la viscosity, meaurtfe 
aprfes 24 heures h 25°C et au gradient de vitesse de 26,3 sec" 1 est de 49 cen- 
tipolses. 

La quantity d'epichlorhydrlne utiliaee correspond h .22' moles p ur 
100 groupements amine du polyamino-polyamide. 

EXEMPLE IVb 

Reticulation du polymfcre obtenu selon l'exeraple IV avec le methylfene-bls- 
acrylamide. 

A 50 g de polymfere obtenu dans 1'exemple IV et dissous dans 200 g 
d'eau, on ajoute, & la temperature ambiante et sous agitation, 1,5 g de 
methylfene-bls-acrylamide, puis on chauffe le melange & 85-90°C. On ajoute en- 
suite, progressivement le reticulant jusqu'fc obtenir une viscosite superleurc 
k 50 centlpolses & 65°C. On rarofene alors la concentration du melange & 10% 
d'extrait sec, par addition de 285 g d'eau. 

On obtient une solution llmpide, ayant une viscosite de 54 centl- 
poises & 25°C et au gradient de vitesse de 26,3 sec* 1 . 

La quantite de methylfcne-bis-acrylamide ajoutle est de 3,9 g et elle 
correspond k 16 moles pour 100 groupements amine du polyamino-polyamide, 

EXEMPLE V 

Polycondensation d'un melange de 2 moles d'acrylate de methyle et de 1 mole 
d'ethyJfrnediamine avec la diethylfene trlamine. 

La constitution du polymfere prepare dans cet example peut £tre 
representee par le motif : 

^^OC-CH 2 -CH 2 -NH-CH 2 -CH 2 -SH-ai 2 -CH 2 -CONH-((Tri 2 -CH 2 -N»l 
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A 2AO g (4 moles) d'ethyifcnr.diamine, n ajoute, en l'espace de 2 
heures, a une temperature comprise entre 10°C et 20°C, sous agitation at en 
atmosphere d'a* te, 689 g (8 moles) d'acrylate de methyle. Apres 1 heure 
d' agitation a la temperature ambiante, on ajoute 413 g (4motee) de dietfllylene- 
trlamlne. On dlatille ensutte le methanol forme par chauffage a 120-140°C pen- 
dant 2 heures a la pression ordinaire et pendant 2 heures sous une presslon 
reduite de 15 mm de Hg. 

On obtlent alnsl une reslne trans^drente de couleur Jaune-orange, 
qui en solution a 107. d'extrait sec, presente une viacosite* infirieure k 2 
centlpolsea. 

EXEMPLE Va 

Reticulation du polymfcre obtenu selon l'exemple V avec 1 'epichlorhydrine. 

A 200 g de polym&re, obtenu suivant le precede* de l'exemple V, 
dlssous dans 800 g d'eau, on ajoute, sous agitation, a temperature ambiante, 
45 g d' epichlorhydrine. On chauffe progressivement Jusqu'a 90°C, puis on 
ajoute, par petitee fractions, a 5 ou 10 minutes d'intervalle, 11 g d'epl- 
chlorhydrine Jusqu'a l'apparition d'un debut de geiif ication. On dilue alors 
rapidement la concentration a 1051 d'extrait sec, par addition de 1504 g 
d'eau frolde. 

On obtlent ainsi une solution limpide ayant une viscoslte de 
25 centipoises, mesuree apres 24 heures a 25°C et au gradient de vitesse de 
26,3 sec" 1 . 

EXEMPLE VI 

Polycondensation d'un melange de 2 moles de methacrylate de methyle et de 
1 mole d 'ethylene diamine avec la diethyiene tr lamina. 

La constitution du polyroere prepare dans cet exemple peut 6tre 
representee par le motif : 

— £ OC-CH - CH 2 - NH - CH 2 - CH 2 - NH - CH 2 -CH-CONH-(CH 2 -CH 2 -NIJ^J 

CH 3 CH 3 

A 180 g (3 moles) d'ethyUn* diamine, on ajoute, a la temperature 
amblante, 600 g de methacrylate de methyle (6 moles). On abandonne le melange 
pendant 3 Jours, puis on chauffe h 80°C pendant 3 heures. On ajoute ensulte 
309 g de diethylfcne trlamlne (3 moles) et on chauffe a 120-125°C pendant 
U heures li la p r u s n 1m ordinaire et pendant 90 minutes sous une presslon 
redulte de 15 mm de Hg. Le polycondensat ainsi obtenu se presente sous la 
forme d'une reslne d couleur vert-bronze. 

EXEMPLE Via 

Petlculatlon du polyntfre obtenu selon l'exemple VI avec le rUJthylfene -bl s- 
acrylamlde. 



A 84,6 g de polymfere prfiparfi auivent le proc£d£ d£crit dans 1* exam- 
ple VI et dissous dans 338,4 g d'eau, on ajoute, ft la temperature amblante at 
aous agitation, 27,3 g de mSthyifene-bls-crylamlde, Le melange eat ensulte 
chauffti ft 85-90°C pendant 15 mlnutee. On obtlent alora un gel qui eat dllu< 
5 lmmfidiatement It une concentration de 107. d'extralt aec, par addition de 669 g 
d*eau, On obtlent une solution llroplde ayant, ft 25°C et au gradient de vltesse 
de 26,3 sec , une viacoslti de 53 centlpolaea. 

La quantity de rrfSticulant ajoute correspond ft 21,4 molea pour 100 
groupementa amine du polyamino-polyamide. 
10 EXEMPLE VII 

Alcovlatlon ft la propane sultone du polymfere rfitlculg selon l'exemple la : 

A 3000 g de solution aqueuae ft 10% de polyamlnoamlde r£ticul6 et pripard selon 
l'exemple Ij et ayant un indlce de basicltd 0,45 meq/g (1 g de polymfere ren- 
ferme 0,45 . 10 groupement amines) , on ajoute aous agitation et atmos- 
| phfere d 'azote, 113, 5g (0,93 mole) de propane sultone. On chauffe ensjlte la masse 

15 rfiactlonnelle ft 60°C, pendant 4 heures. On dllue avec 1020 g d'eau pour ramener 

la concentration ft 10% d : extrait aec, La solution alnal obtenue est de couleur 

Jaune, et prleente ft 25*C une viscosity de 12,6 cps. 

EXEMPLE VIII 

Alcovlatlon au chloraceltate de soude du polymfere reticule* selon l'exemple la : 
20 A 2000 g de solution obtenue selon l'exemple la, on ajoute sous agitation et ft 
temperature amblante 70 g (0,6 mole) de chloracltate de soude, et on chauffe en- 
suite la masse r£actionnelle ft 90°C, pendant 10 heures. On ajoute enauite 270 g 
d'eau pour ramener la concentration ft 10% d'extralt sec, On obtlent a ins 1 une 
solution limp ids, de couleur Jaune paillt et dont la vlscosltl ft 25*C est de 21cpr 
25 EXEMPLE IX 

Alcovlatlon au glycldol du polymfere r^tlculg selon l'exemple la ; 
^ A 1000 g de solution ft 10% de polymfere catlonlque pr£pard selon l'exemple la on 
ajoute en deux heures, sous agitation et ft temperature amblante, 27 g (0,36 mo- 
le) de glycldol. L'agltatlon est malntenue pendant 5 heures et on dllue ensulte 
30 avec 265 g d'eau pour ramener la concentration ft 10% d'extralt sec. On obtlent 
ainsl une solution llmplde, Kgferement color £e, et dont la viscoalti meaur£e ft 
25 # C, eat de 13,8 cps. 

EXEMPLE X 

Alcovlatlon ft 1'acrylaclde du polymfere rltlculg selon l'exemple la : 
35 A 1000 g de solution aqueuse ft 10% de polyamlno amide prepare* suivant l'exemple 
la, on ajoute ft temperature amblante, en presence d'une trace de nitrite de 
s dium, 20 g (0,28 mole) d'acrylamide. Le milieu rdactloanel est ensulte chauffe 
10 heures, ft 60*C. Par addltl n de 180 g d'eau, n obtlent une a lutl n llmplde 
de polymfere ft 10% de matlfere active et de vise site* <gale ft 11,2 cps ft 25 # C. 
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EX EMPLES D 1 APPLICATION 
EXEMPLE A 1 

Shampooing anion! que 

- Laurylsulf ate de trl£thanolamine 15 g 

5 - Di6thanolamides d'acides gras de coprah 3 g 

- Polymfeie pr€par£ selon I'exemple la 1,5 g 

- Eau q.s.p 100 g 

pH - 7 

3 

On applique environ 10 cm de cette solution sur une chevelur 
10 pr€alablement mouill£e. On masse l^g&rement. On rince h l'eau et on effectue 
une deuxifeme application. On masse gnergiquement pour obtenir une mousse 
abondante, on laisse pauser une minute pcur assurer la fixation du polymfere 
sur les cheveux puis on rince. 

On constate une grande facility de d£m61age des cbeveux mouillds 
15 (le peigne glisse facilement dans les cheveux), le cheveu est tr&s doux, 

souple, malleable, la mise en plis se monte avec une grande facility. Aprfes 
sgchage et lcrs du coif f age des cheveux sees, on constate ggalement une 
facility de d6m$lage. Les cheveux sont nerveux et disciplines. 

EXEMPLE A 2 

20 Shampooing anionlqu? 

- Semi-ester sul f osuccinate 'Usodique d'alcanolamide modif id. . 15 g 
(commercialism sous la marque "Monomate DHL 50" 

- LauryUther sulfate de sodium condense avec 2, 2 moles 

d'oxyde d* Ethylene 15 g 

25 - Polymere pr£par£ selcn I'exemple la 1 g 

- Eau q.s.p \qq g 

pH = 7,8 

EXEMPLE A 3 

Shampooing anlonlque 

- LauryUther sulfate de sodium condense avec ?,2 moles d'oxyde 

30 d'^thylene 12 g 

- Dllthanolamlde* d'acldes gras de coprah U g 

- Polymere selon I'exemple Va 1,5 g 

- Copolymfcres de polyvinylpyrrolidone quaternaires ayant un 
poids moUculalre de I'ordre de 1.000.000, commercialism 

sous U marque "CAFQUAT 7 55" par General Aniline and Film Corp. 0,3 g 

3 5 - Eau q.s.p l00 y 

PH • 7,5 



E XEMPLE A 4 

Shnmp^ing anioniqur 

• Mvristyl Gthrr sulfate de sndlum condensd avec 2, 5 moles 

d \ xyd? d'^thyUne 5 g 

- Lauryl 6th*r sulfate dr sodium condensfi avec 2,2 moles 

r > d'cxyd* d 6thyl5nc 1 g 

» 

Polymfcre s*lon l'vxemple IVa I g 

- Eau q. s. p 100 g 

pH * 8 

EXEMPLE A 5 

10 Shampooing anicnlqu* 

- Lauryl sulfate de fl£thanolamlne 10 g 

- Monr£thanrlamidp*d*ar Ides graA de coprah 1*5 g 

* llydtrlytat de piot£ln*'s d£rlv£s du collagfene & 80 % de 
matures actives, commercialism, sous la marque "HYDROPO 220" 

par STEPAN Chemicals 5 g 

15 - Polymfcre selon l'cxemplt Ila 2 g 

- Eau q.s.p 100 g 

pH » 4 



L' action des shampooings A 2 & A 4 est slmilaire \ celle du 
shampooing A 1. Le shampooing A 5 am£liore en outre l'6tat des cheveux abimls 
20 *n donnant plus de resistance aux fibres eu plus de dure t 6 aux cheveux. 



EXEMPLE A 6 

6harop>oing ncn-ionlqu" 

R-CHOH-CH 2 -0-TCH 2 -CHOH-CH 2 -0^- 3 H 14 g 

R ■ melange de radlraux ncnyle dodgcyle 

25 - Polymfere *jelon V exempl* l a V. . . 2,5 g 

-Add* lacllqu* q.s.p.... pH ■ 5 

- Eau q. s. p. . ......... . . 100 g 

EXEMPLE A 7 

Shaaprolng nrn-lcnlque 
30 R -CHOII CH 2 O^P C»yCHOH-CH 2 -0 J- j j H & ». .rum>.U X .dqd4cy.te 12 g 

- Chlorure At dimethyl hydrcxy *6thyl cfityl ammonium 1,5 g 

- Pclymfete pr£par£ seicn l'exemple la 1,5 g 

- Copolymer*** de polyvinylpyrrolidone quaternalres ay ant un 0,2 g 
polds moUculalrt de l'ordre d* 1.000.000 cotmnercialis6s 

sous la marque "GAFQUAT 755" par GENERAL ANILIN and FILM Corp. 

35 - Acide lactique q.s.p. ... pH 3 

- Eau q.s.p 100 g 
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EXEMPLE A 8 

Shampooing non-ionique 

R-CHOH-CH 2 -0 £~CH -CHOT-CHj-O^- ^5 ^ 5 8 

R « melange de radicaux nonyle & dod£cyle 
5 - Chlorure de dimethyl hydroxy6thyl cStyl ammonium 1 g 

" C 12 H 25 ° -/^VF" 0 ^ 4 H • • 58 
CH 2 0H 

- Polymfere de l'exemple Va 3 g 

- Acide lactique q.s.p.... pH 5 

10 - Eau q.s.p 100 g 

EXEMPLE A 9 

Shampooing non-ionique 

- Alccol laurique oxylthyldnd avec 12 moles d'oxyde d*6thylfene 7 g 

- D16thanolamlde laurique 3 g 

15 - Polymfcre auivanc l'exemple la , 0,5 g 

- Polymfere suivant l'exemple Ila 0,8 g 

- Acide lactique q.e.p.... pH 4,5 

- Eau q.s.p 100 g 

. EXEMPLE A 10 

20 Shampooing non-ionique 

- Alcool laurique oxy£thyl£n£ avec 12 moles d'oxyde d'lthylfene 6 g 

- C l2 H 25 0 - CCR 2 - CH - 03j H 4 g 

CH 2 0H 

- Di6thanolamide laurique . 1,5 g 

n 5 - Polymfere selon l'exemple IV a 2 g 

^ - Acide lactique q.s.p. pH 3 

- Eau q.s.p 100 g 



Lea shampoolngs non-ionlques dee exemplea A6 - A 10 a'appliquent 
comme lea shampoolngs anlonlques des exemples Al - A5. On constate une tris 
30 grande facility de d6n*lage dee cheveux uouill£s et des cheveux sees, Le 

d&neiage est excellent et les cheveux conservent de la souplesse et une grande 
16g£ret6. La chevelure a du volume et la mise en plis se monte facllement 

EXEMPLE A 11 

Renforqateur de mise en plis. 
35 On prepare la lotion suivante : 

- Copolymfere acetate de vlnyle/aclde crot nique 90/10 

P.M. (poids moUculaire) - 10.000 2,5 g 

- Polymfcre selon l'exemple la 0,3 g 

- 2 -amino 2 -methyl propane V: 3- dioL q.e.p. pH 7 



- Ethanol q.s.p, 50" 

- Colorant * A 

0,01 g 

~ Pat£um 0,2 g 

" Eau <' 8 ' p 100»1 

EXEMPLE A 12 
Renfor$ateur de mise en pile pour cheveux gras 
On prepare la lotion suivante ; 

- Polymfere scion l'exemple la n - 

u»3 8 

- Copolymfere acetate de vinyl/acide crotonique 90/10 

P.M. « 50.000 ■ . 

2»5 g 

- Copolytnfere polyvinylpyrrolidone/ac£tate de vlnyle 60/40 0 5ft 
ayant une viscosity de 3,3 cps (oesur^e k 25°C en solution'" 

4 5 7. dans Pfithanol) 

- 2-amino 2-mgthyl propane 1 ,3 -diol q.s.p. pH 7 

- Ethanol . . .q.s.p, 50° 

- Colorant 

0,0 1 g 

- Par f urn 

• • 0,2 g 

- S-carboxymethylcysteine (antisSborrhelque) QJ g 

- Eau q.s.p 

H p 100 ml 

Les lotions des exemples All et A12 s'appliquent sur cheveux 
mouilles et essores aprfes shampooing et avant enroulage de la mlse en plis. 

On constate sur cheveux mouilles une facilite de demelage. Apr fee 
enroulage dela mise en plis, on constate que les cheveux sont plus nerveux, 
plus doux et legerement plus brlllants. La tenue de la mise en plis est 
conslderablement prolongee. 

EXEMPLE A 13 
Lotion pour "brushing" (mise en forme) 

On prepare la lotion suivante : 

- Polymere selon l'exemple la .... ' ';_ 

0,5 g 

- Ethanol q.s.p.... 50° 

- Colorant 

. , °. 01 8 

- parfum 

0,2 g 

- Eau q.s.p 

M P 100 ml 

On applique cette lotion sur cheveux mouilles et essores apres 
shampooing. On met en forme la chevelure % l'aide d'une broeae tout en 
sechant les cheveux a 1'aide. d'un secholr a main. 

On constate un tres bon passage de la brosse et une tenue prol ngee 
de la c iffure. On constate egalement que les cheveux s nt plus brlllants et 
plus d ux. 
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EXEMPLE A 14 
Rinse (lotlcn rinc6e) pour chcveux fine et mous. 
On prepare la lotion sulvante : 

- Aicool c£tyl/st6arylique 30/70 7. oxy£thyl£n£ fe 33 7. 

5 commercialism sous la marque "Cire de Sipol AO" par S1KN0VA. . . l t 5 g 

- Chlorure de dimethyl distdarylammonium, commercialism sous 

la marque "ARQUAD 2HT 75" par ARMOUR 1 5 5 a 

- R-CH0H-CH 2 -0- lCH 2 -CHOH-CHj-CW- ^ j H i g 

R ■ melange de.nanvle & dodgcyle 

• Polymfere eclon l'exemple Ha 2 g 

10 - Copolymer es de polyvinylpyrrolidone quaternalres ayant un 
poids mollculalre de l'ordre de 1,000.000 commercialisms 
sous la marque "GAFQUAT 755" par GENERAL AN1L1N and 

FIU1 Corp. . .. , 0,5 g 

- Hydroxylthylcellulose 0,9 g 

- Acide malllque q.s.p. . . pH 8 

15 - Eau q.s.p , 100 g 

On applique cette lotion sur cheveux mouillfis et ess or 6s aprfes 
shampooing, on laisse pauser 5 minutes, puis on rince. 

On constate un trfes bon dgmGlage des cheveux moulllgs. Aprfes mise 

en plie et sSchage, lee cheveux sont nerveux, faciles k coiffer et briliants. 
20 EXEMPLE A 15 
Lotion colffante 

On prepare la lotion euivante : 

- Polymfere eelon l'exemple Va q,5 g 

- Huile de silicone 0,1 g 

- Hydroxyithylcellulose ■ 0,2 g 

- Ethanol _ 50 ml 

- Parfum ■.. 0,2 g 

- Eau <i- s -P 100 ml 

Cette lotion pour hommes est appliqu£e sur cheveux mouilUs. 

Les cheveux sont coif f 6s puis s£ch6s. On constate que lea cheveux sont 
nerveux, llgferement dure is et se maintiennent parfaitement en place. 

EXEMPLE A 16 

Gel colffant 

- Polymfere selon l'exemple la 1 g 

35 - Hydrcxylthylcellulose 2 g 

- Huile de silicone t 0 ,5 g 

- Ethanol 40 ml 

" Parfum 0,02 g 

- Eau q.s.p 100 g 

40 Une petite quantity de ce gel, appliqu£e sur des cheveux sees, 
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assure un bon main ti en de La coiffure tout en conmtunlquant du brillant 
aux cheveux. 

EXEMPLE A 17 
Lotion structurante sans rin<;age. . _ 

- Dimethyl 1 €thylfene thiourie de f rmule : 

^CH 9 OH 

CH -H 

/ S 0,5 g 

* Xh^OH 

- Polymfere selon l'exemple la 0,5 g 

- Aclde phosphorlque q.s.p,, . pH 3 

- Eau q.s.p 100 ml 

On applique cette lotion sur cheveux lav£s et eseorls aprfes 
shampooing et avant mise en pi Is. On constate qu'Jt l'6tat moullU lea 
cheveux se ddmfilent facilement et qu'ils ont un toucher aoyeux. 

Apres mise en plis et sgchage, les cheveux sont brillants et 
nerveux, lis ont du corps et du volume et leur toucher est doux. 

EXEMPLE A 18 

On obtlent un risultat slmilaire en remplaqant le polym&re pr£par£ 
selon l'exemple la par le polymfere prSparfi selon l'exemple Ha. 

EXEMPLE A 19 
Lotion structurante, appliqu£e avec ringage, 

- Dlmfithylol IthyUne thiourea de formula 

vCH-OH 

| 2 l g 

X CH 2 0H 

- Polymfere selon l ; exemple la 1 g 

- Aclde phosphorlque q.s.p... pH 3 

- Eau q.s.p 100 ml 

On applique cette lotion sur des cheveux mouilUs et propres. 
On lalsse pauser 10 minutes puis on rlnce. 

Les cheveux ont un toucher doux et se dtafelent facilement. 

Aprfes mise en plis et slchage, le pelgne passe facilement dans 
1*8 cheveux qui sont brillants , nerveux et ont du volume, 

EXEMPLE A 20 

En r mpla^ant, dans la lotion cl-dessus, le polymfcre salon 
l'extmple la par 1* pclymtte selon l'exemple IIa f on obtlent un r£aultat 
f galement bon. 
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EXEMPLES A21 - A 22 
Lotion de mifle en pits pour cheveux senslbillsls. 
A 21 On prepare une solution aqueuse & 1 7„ de matl&re active du compost 

pr£par£ dans l'exemple Id, et O f 5 % Nad, ajust^e avec l'aclde cltrlque & pH 7. 

On applique sur cheveux d£color6s. On fait la mise en pile et l'on 

sfeche, 

Les cheveux sont durcls et nerveux . 1o toucher est soyeux et»le 
dlmftlage Caclle 

A 22 On prepare une solution aqueuse & 1 7. de matlfere active du compos 6 

pr£par£ dans l'exemple Ic, et 1,5 7. NH^Cl, ajustge a pH 5 avec de l'aclde lactique. 

On applique sur cheveux decolor 6s. On fait la mise en plis et 
l'on sfeche. Lea cheveux sont durcis, lis sont glastiques et brillants, Le 
toucher est soyeux et le dlmeiage facile. 

EXEMPLE A 23 

15 Lotion traltante appliqu£e avec rinqage. 

On applique sur cheveux mouill6s et propres 25 ml de la solution 

suivante : 

• Polyrafcre selon l'exemple lb 1,5 g 

- Acide citrique q.s.p. pH 5 

20 - Eau q.s.p.. 100 g 

On laisse pauser 5 minutes et l'on rince. Les cheveux ont un 
toucher doux et se ddmdent facllement. On fait la mise en plis et l'on 
sfeche. Les cheveux sees se ddmeient facllement. lis sont briilanta. et 
nerveux 

? EXEMPLE A 24 

On obtient le meme r£suitat en remplaqant 1,5 g de polymfere 

selon l'exemple lb par 1 g de polymfere selon l'exemple Ilia. 

EXEMPLE A 25 

Lotion structurante appliqule sans rinqage. 

30 - Dlta6thylol6thyl5ne thlourde de formule 

.CH.OH 
Cll - < 
* CS 



Cll. - 

^CH 2 0»l 0,6 g 

35 - Polymfcre 6eion l'exemple III b 0,5 g 

- Acide phosphor Ique q.s.p. pH 3 

- Eau q.s.p 100 R 

On applique le melange sur chev ux lavls et essor6s avant de 

proc6der b la mise en plis. Lea cheveux se dtatlent facllement, 1 toucher 



est soyeux. On fait la mise en plis et l'on efeche. 

Les cheveux s nt brillants, nerveux, glastiques et rmt du volume. 
Le t ucher est soyeux, le d&neiage facile. 

EXEMPLE A 26 

5 On obtlent le mCme r^sultat si n remplace le polymfere selon 

I'exemple 111 b par le p lyisfere selon I'exemple IV b. 

E XEMPLE A 27 
Lotion structurante appliquge avec rin$age 

- Dim6thylol£thylfene thiour#.e de fomtule 
10 V^GB 

i > 

CH.- N 

^CH 2 °H 1,5 g 

| - Polymfere selon I'exemple Via 1 g 

15 - Acide chlorhydrique q.s.p. pH 3 

- Eau q.s.p # l00 g 

On applique le melange sur cheveux lav6s et essoins. On lalsse 
passer 10 minutes et l'on rince. Le d&neiage e- 1 facile, lea cheveux ont un 
toucher doux et soyeux. On fait la mise en plis et l'on sfeche sous casque. 
20 L« cheveux sees se ddmfilent facilement ; ils sont brillants, 

nerveux, «t ont du voluafc/TV J. TTT* 

EXEMPLE A 28 

Shampooing anionlque. 

- Lauryl sulfate de monogthanolaoune 10 g 

25 - Mono6thanolamida d'acldes gras de coprah 1,5 g 

* Polymfcre selon i'exemple Ic 1 g 

¥ -Acide lactique, q.s.p. pH 7,2 

- Eau q.s.p , # loo g 

EXEMPLE A 29 

30 Shampooing anionlque. 

- LauryUther sulfate de sodium oxy«thyUn« avec 2,2 moles 

d'oxyde d'4thylfene 6 g 

- Uurylsulfate de trUthanolamlne 6 g 

- DUthanolemides d'acldes gras de coprah 3 g 

35 - Polymfcre selon I'exemple Ilia l t 5 g 

- Acide lactlque q.s.p, pH 7,6 

- Eau q.s.p 100 g 
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EXEMPLE A 30 

Shampooing anlonique. 

MGme composition quelle shampooing de l'exemple A 29, sauf que le 
polymfere eelon l'exemple Ilia est reraplaci par le polymfere salon l'exemple 
5 111b. 

EXEMPLE A 31 

Shampooing anionique. 

- Myristyl fither sulfate de sodium, oxy£thyldn£ avec 2 t 5 moles 
d'oxyde d'fithyl&ne 6 g 

10 - Lauryl 6ther sulfate de monofithanolamine, oxy6thyl6n6 avec 

2 moles d'oxyde d'fithylfene 9 g 

- D16thanolamides d'acides gras de coprah 3,5 g 

- Hydrolysat de protllnes d6riv£es du collag&ne, h 80 % 
de mati&res actives, vendu sous la marque "Hydropo 220" 

par STEPAN chemicals 3 g 

IS - Polymfere selon l'exemple IV b 1 g 

- Acide lactique q.s.p. pH 7,5 

- Eau q.s.p 100 g 

EXEMPLE A 32 

Shampooing anionique, 
20 M6me composition que le shampooing de l'exemple A 31, sauf que 

le polymfere selon l'exemple IVb est remplacl par le polym&re selon l'exemple 
Via, 

L 'action des shampooings des exemples A 28 & A 30 est simllaire 
h celle du shampooing de l'exemple A 1. Les shampooings des exemples A 31 et 
25 A 32 amfiliorent en outre l'6tat des cheveux ablmgs en donnant plus de resis- 
tance aux fibres et plus de dure t 6 aux cheveux. 

EXEMPLE A 33 

Shampooing non-lonlque. 

• C 12 H 25° - ^2 H 3° (CH 2 0H) >n H * 8 

n reprlsente une valeur statlstique moyenne d' environ 4 

- Alcool laurlque oxy£thyl4n6 avec 12 moles d'oxyde d'Sthylfcne . 6 g 

• D6riv6 carboxyllque de 1 ' imidazole de formule 
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OH 

I ^OL-COONa 

35 C 11 H 23 C N 

H I ^CH--CH.-0-CH o -C00Na 4 g 

Polym&re selon l'ex mple III b 1 g 

Aclde lactique q.s.p. pH 5 



M6me compositl n que le shampooing de l'exemple A 33, sauf que 
le pclymfere III b est rempUcfi par le polymfere Ic. 

EXEMPLE A 35 

5 Mfime composition que le shampooing A 33, sauf que le p lymfcre 

III b est remplacfi par le p lymfere Ilia, 

EXEMPLE A 36 

Shampooing non-ionique. 

- Alcool laurique oxygthyUng avec 12 moles d'oxyde d'gthylfcne ... 10 g 
10 - Mono£thanolamidra d'acides gras de coprah 1 5g 

- Oxyde de lauryl dim£thyLamine 3 g 

- Polymfere selon l'exemple Via Q ^ 

- Acide lactique q.s.p... pH 3,3 

- Eau q.s.p 100 g 

£ EXEMPLE A 37 

heme composition que le shampooing A 36, sauf que le polymfere 
selon l'exemple Via est remplacS par le polymfere selon l'exemple IVb. 

EXEMPLE A 38 

C 12 H 25°- (CH 2 0H) 2 n H 5g 

20 n repr€sente une valeur statistique moyenne d 'environ 4. 

R-CH0H-CH 2 -0- ^CH 2 -CH0H-CH 2 -03 H l0 g 

R » melange de radicaux alkyls en C^-C^ 

n reprSsente une valeur statistique moyenne d' environ 3,5. 

- Polymfere selon l'exemple HI b ^5 g 

25 - Acide lactique q.s.p. pH 5 

- Eau <l- 8 .P 100 g 

4| EXEMPLE A 39 

MGme composition que le shampooing de l'exemple A 38, sauf que le 
polymfcre selon l'exemple Illb est remplac« par le polymfere selon l'exemple 
30 IVb. 

Laction des shampooings selon lee exemples A 33 - A 39 est 
similaire & celle des champooings selon les exemples A 6 - A 10. 

EXEMPLE A 40 
Lotion structurante sans rin;age 
35 - Dlm£thylol6thylfene thlourte de formule 
X1L0H 

CH. - K 

I > 0,5 g 

CH - „ 
N CH 2 0H 

40 
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- Polytnfcre pr6par£ selon l'exemple VII 0,6 g 

- Aclde phosphorique q.s.p pH 3 

- Eau q.s.p , 100 cm 3 

On applique cette lotion sur cheveux lavgs et ess t6b aprfes 
shampooing et avant mis cn plis. On constate qu'4 I'ltat m uilld, lea 
cheveux se d&nGlent facilement et qu'lls ont un toucher aoyeux. 

Aprfes mise en plis et sSchage, lee cheveux aont brillanta et 
nerveux, lis ont du corps et du volume et leur toucher eat doux. 

EXEMPLE A 41 

Lotion auij mentan t le volume dee ^cheveux senslbillsls appliqu^e avec rincap, ^ 



Acdtate de calcium, 



2 g 



- Polymfere pr6par£ selon l'exemple IX 2 g 

- Aclde phosphorique q.s.p pH 8 

20 - Eau <l-"-P 100 cm 3 

On applique cette lotion sur dea cheveux mouill£a et proprea. 

Les cheveux ont un toucher doux et se d&neient facilement. 
Aprfes mise en plia et s£chage, le peigne passe facilement dans 
25 lea cheveux qui sont bri Hants, nerveux et ont du volume. 

EXEMPLE A 42 
Lotion structufante, appliqu£e avec ringage 
0 - DimSthyloUthyUne thlour6e de formule : 



30 CH 2 - N 



/ CH 2 0H 
\ 

y CS I g 

CH - N 

^CH 2 0H 

- Polymfcre prdparS 9elon l'exemple VII 0,5 g 

- Polymfcre prlparl selon l'exemple VIII 0 t 4 g 

35 - Aclde phosphorique q.s.p pU 3 

- Eau q.a.p 100 cm 3 

On applique cette loti n 8ur dea cheveux moulll£a et pr pres. 
On laiase pauser 10 minutes puis on Ince. 

Les cheveux ont un t ucher doux et se d&teient facilement. 
Aprfes mise en plia et s€chage, le peigne passe facilement dane 
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lea cheveux qui sont brlllants .nervcux et nt du volume. 

EXEMPLE A 43 

Shampooing non 1 nlque 

R-_CH0H^^ . . ... . 15 g 

R ■ alkyl en C g & 

- Polymfcre pr£par£ selon l'exemple la 1>5 g 

- NaCl . . . 1 8 

- Aclde lactlque q.s.p $ p h 3 

- Eau q.e.p , . , 100 ml 

Appllqufie sur cheveux senslbilla^s, ce shampooing dJeepect 11m- 
pide procure une mousse aoondantre et assez douce, 

Elle amSllore trfes nettement le d&nelage dee cheveux humides. 



Aprfes sfichage, les cheveux sont nerveux, l^ers et brlllants. 
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EXEMP LE N * A \U 
Shampooing non-ionlque po ur chev^ux senslhi 1 is6s 

R-CHOH-CH 2 -C- / CH 2 -CHOH CH 2 -0" ; 7y-j H 17 g 

R = alVy 1 *?n C g 5 C- 12 

Polyrn&re pr£par£ selor. l'exemple la 0,8 g 

Po lymfrr e comportant le mot if - 
>t(^^-CH ? -CH 2 -C-l( ^ ^ N-C CH 2 -CH 2 - 

pr£par£ par la condensation de la pipSrazine et de la 

pip^razine bis- acrylamide (preparation d^crite dans lc 

brevet luxembourgeois N 3 64371 de la demanderesse) . , . 3 g 

^^H-(CH 2 -CH 2 -0) x -H 
C 18 H 3 1.5 g 

^H-(CH 2 ^CH 2 .0) y .H 
x + y ■ 5 

NH 4 C1 . 1,2 g 

Aclde lactique q.s.p.... pH 3,5 

Eau q.s.p • 100 ml 



d 'aspect llmplde 

Appliqu£ sut cheveux sensibilis6s , ce shampooing /procure une mous3e 
abondante et douce qui s'Slirnlne facilement au rin^age. 

Les cheveux se d^tnfilent sans difficulte et aprfes a€chage possfedent 
du gonflant et de la nervosity, tout en restant doux et doclles au coiffage. 

EXEMPLE N° A 45 
Shampooing non-ionlque p our cheveux senslblllsgs 



C 12 H 25°"- * C 2 H 3° (CH 2 OH) - 7 4 H ........ 17 g 

Polym&re prlparg selon l'exemple IVa 1,8 g 

Di^thanolamlde laurlque 3" g 

NaCl . 0,8 g 

Aside lactique q.s.p. .. pH 5 

Eau q.s.p 100 ml 



d 'aspect llmplde 

Appliqu6 sur cheveux sensibilize, ce shampooing /procure une mousse 
abondante et agr^abi* et perrcet d'am^liorer le d^mSlage des cheveux mouill^s. 

Aprfes slchage. les cheveux sont doux, brillants et trfes nerveux en 
restant disciplines. 

EXEMPLE N° A 46 

Renforcateur de mlse en pi is pour cheveux grao 

Cop lymfere acetate de vlnyle/acide crotonique 90/10 

Polds moUculaire 25.000 2,5 g 

Copolymfere polyvinylpyrrolidone/ac^tete de vinyle 60/40 



(viscosity 3,3 c^ntip Ises. h 57. dans Ttfthanol et h 25°C)..,. 0,5 g 

- Polymfrre pttfpard scion I'exemple VII 0,3 g 

* S • carboxym4t.hylcy6ttfln'* (agent antis£borr hfilque) . . . , 0,7 g 

- Trifithan lamine q.a.p. pH 8,6 

- Alcool 6thylique V. 10 ml 

- Eau <M'P 100 ml 



On applique cette lotion sur cheveux moulllfis et essorls aprfes 

shampooing et avanc enroulage de la mtse en plls. 

On constate sur cheveux mouillfis une facility de dfimfilage, 
Aprfes enroulage de la mis* en plls on constate que les cheveux 

sont plus nerveux, plus doux et Ugfcrement plua brlllants. La tenue de la 



mise en plls est considSrablement prolongSe. 

EXEMPLE N' A 47 

R enforgateur de mise en plls pour cheveux gras 

- Copolymfere atdtate de vlnyle/acide crotonlque 90/10 

poids molSculalre 70.000 2,5 g 

- Copolymfcre polyvlnylpyrrolidone/ac^tate de vlnyle 60/40 
(viscosity 4 cps & 57. dans l'Sthanol et k 25°C) .... 0,5 g 

- Polymfcre pr6par6 selon l'exemple VII 0,3 g 

• TrUthanolaralne q.s.p pH7 

- Alcool <Sthyllque 10 ml 

- Eau q.s.p . ,. t 100 ml 



On applique certc lotion sur cheveux mouilUa et essords aprfea 
shampooing et avant enroulage de la mise en plis. 

On constate sur cheveux rooullUs une facility de dgmfilage. 

Aprfcs enroulage de la mlae en pile on constate que les cheveux sont 
plus nerveux, plus doux et Ugfcreroent plus brlllants. La tenue de la mise en 
plls est consldtrablement prolongle. 

EXEMPLE N° A 48 

Renforgateur de alse #n plls pour cheveux gras 

- Copolymer* acetate de vlnyle/^clde crotonlque 90/10 

poids moUculalre 50.000 2,5 g 

- Copolym*re poiyviny Ipyrrol ldone/ac£tate de vlnyle 60/40 
'vitcostt* 3,5 cps (h 5\ dans i^thanol et h 25 ft Ch. 0,5 g 
Polym^te prtpar* selon l'exemple IX 0.3 g 

- Tr K*t hanolanine c, *.p pH ? 

AictMil ^thvlique 10 ml 

**u q.s.p 100 ml 

<»n applique n'ttr Intlnn si- cheveux moult 16a et essorlt aprte 
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shampooing et avant enroulage de la mise en plis. 

On constate sur cheveux mouill£s one facility de d^mfilage. 
Apres enroulage de la mise en plis on constate que lea cheveux sont 
plus nerveux, plus doux et llgferement plus brillants. La tenue de la mise en 
5 plis est consid6rablement prolonged. 

EXEMPLE N° A 49 
Renforgateur de mise en plis pour cheveux gras colored 

- Copolymere acdtate de vinyle/acide crotonique 90/10 

poids mol6culaire 50.000 2,5 g 

neutralise* a la tri6thanolamine 
10 - Copolymere polyvinylpyrrolidone/ac^tate de vinyle 60/40 

(viscosite* 3,7 cps a 5% dans l'6thanol et a 25°C)... 0,5 g 

- Polymere prepare* selon l'exemple la 0,5 g 

- Chlorure de dimethyl hydroxymdthyl c£ty lammonium. . . . 0,1 g 
^ - NaCl 0,5 g 

- Acide chlorhydr ique q s p. pH 8 

- Alcool 6thylique 50 ml 

- Eau q. s . p 100 ml 

On applique cette lotion sur cheveux mouille's et essorls apres 

shampooing. On met en forme la chevelure a l'aide d'une brosse tout en 
20 s£chant les cheveux a l'aide d'un sgcholr a main. 

On constate un tres bon passage de la brosse et une tenue prolongle 
de la coiffure. On constate Igalement que les cheveux sont plus brillants 
et plus doux. 

EXEMPLE N" A 50 
25 Lotion structurante sans rlncage 

- Dlmlthylol Ethylene thlourle de formule 

/ / /CH 2 0H 
CH.-N 

I >CS 0,5 g 

30 CH„-N 



*2 



2 0H 



- Polymfcre pr*par£ selon l'exemple X 0,6 g 

- Acide phosphor ique q.s. p. pH 3 

35 - Eau q. s. p 100 ml 

On apllique cette lotion sur cheveux lav£s et essorls apros shampooing 
et avant mite n plis. 

On constate qu 1 \ l'6tat rooullll les chev ux se dlmtlent fact lament et 
qu ' 1 1 * ont un toucher ^oveux. 
• M Apr«* nt*c en plis ct tlchagc f les chev ux sont brillants et nervevix, 



II 8 ont du corps et du volume et leur toucher est doux. 

EXE M FIE N* A 51 

Rinse (lotion rinc6c) p ur chcveux fin9 et m us 

- Hulle de vaseline 7 t 5 g 

- Chlcrure de dimdthyl dtst^aryl ammonium . ... 1 g 

- R-0-/"C 2 H 3 0 (CH 2 0H)^H (R = alkyl h C lg ) 3,75 g 

" C 12 H 25° " ^" C 2 H 3° (CH : 0H 2^ H 3 ^5 g 

- Polymfere pr£par£ selon l'exemple IX 2 g 

- Copolym&res quaternalres de la polyvinylpyrrolidone 
ayant un poids mol^culalre de l'ordre de 1.000.000, 
commercialisms sous la marque "GAFQUAT 755" par 

General Aniline and Film Corporation 2,5 g 

- Acide cltrlque q.s.p. pH 3 

- Eau q. s.p 100 g 



On applique cette lotion sur cheveux moulll6o et essor^s aprfes 
shampooing, on laiese pauser 5 minutes, puis on rince. 

On constate un trfes bon d£mfilage des cheveux moulll£s. 

Aprfcs mise en pi Is et sSchage, les cheveux sont nerveux, faciles h 
colffer et brlllants. 

EXEMPLE N c A 52 

Shampooing anlonlque 

- Laurylsulfate de tri^tnanolamlne k 407. de matlfcre 



active _ 30 g 

- Di^thanoiamides d'acldes gras de coprAh 1,5 g 

- Polymfere pr^pard selon l'exempie la (1007. de 

matifcre active) 1 g 

• Polym&re comportantle motif /Y-CH 2 -CHOH-CH 0 _? . 0,5 g 

ou Y d^signe ^N- ou -JJ- 

CH -0-OL0H 



ces deux groupements 4tant rlpartls statistiquement . 

- Eau distilUe q.s.p 100 g 

P" - 7,5 

On applique environ 10 cm 3 de cette solution limplde sur une chevtl 
pr£alablement mouill*e. On masse llgferement. On rince h l'eau et on effectue 
une deuxlfeme application. On masst ^nergiquement pour obtenlr une mousse abon 
dante, on lalsse pauser une minute pour assurer la fixation du polyn^re sur 1 
cheveux puis on rinc*. 

On c nstat une grande facility de d£m61age des cheveux moullUs (1 
peigne patse fscileraent dans les cheveux), le cheveu est trfca doux, souple, 
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mailable, In mi*o on pi in no mom o nvrr un<* r.mmlo IncLllt^ Apr^ <.<Vhnfv vt 
lors du coiffnge dcs chcvcux sees, on constate £f>nlemcnt une facility dc 
dtfmfflngo. Lea cheveux sonL netveux et disciplines. 

KXKHP1J» ir A M 

r j Shampooing, cnt Ion I 

- Bromure do t6trad6cylttlm6L-hylnmroonlum 7 r * g 

* Alcool laurique polyoxy6t hy 16n6 ovoc K molr.s d'oxyde 

dVSthyU-ne . 50 g 

- Polymere prepare" selon l'exemple la . . 5 g 

10 - Polymere compor t ant 3 e motif j Y -CH, -CIIOII -Cli , ) 0,5 g 

ou Y d^signe N- ou -N- 

ClL-0-CH,-CH,0H 

li t. 

ces deux groupements <5tant ru'partis st at 1st iquement . 

- Acidc . lactiquc q.fl.p. pi! r j - 5,5 

- Eau distiilee q.s.f 1000 g 

On applique cette solution d'nspect limpide sur des cheveux teints. 

Apres massage, on rince a l'eau, puis on effectue une deuxieme application. 
On masse 6nergiqucment pour obtenir une mousse abondante, puis on rince. 

On constate une grande facility do ddm£lage d*s cheveux mouilUs 
(le peigne glisse facilement dans les cheveux), le cheveu est ties doux, 
souplc, malleable, la miso. en ptis so monte avec une grandr facility. Aprils 
sSchage et lors du coiffage dee cheveux sees on constate egalement une facility 
de demeUage. Lee cheveux aont nerveux et discipiinds. 
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3.E VENDI CATIONS 

1 # Composition cosmetique pour cheveux contenant au m ins un polymfeie 

reticule soluble dans 1'eau, choisi parmi (I) les polymferes reticules btcnus 
par la reticulation d'un polyamin -p lyamid prepare par polyc ndensation d'un 
c mpoae acidc choisi parmi (1) lea acldea organlques dicarb xyllquea, (11) Us 
acides aliphatlquea mon * at dicarb xyllques & double liaison 6thyl£nlque, 
(ill) les esters des acides precltes, (iv) les melanges de ces c mp s£s ; sur 
une polyamlne choiale parmi les polyalcoylfene-polyamlnea bis prlmairea et mono- 
ou dlaccondalrea, 0 & 20 molea % de cette polyamlne pouvant etre remplacee par 
1 'hexamethylfenedlamlne ou 0 & 407. dc cette polyamlne pouvant atre remplacee par 
une amine bla-prlmalre , dc preference rethylfenedlamlne ou par une amine bie- 
aecondaire, de preference la plperazlne ; la reticulation etant reallaee au 
moyen d'un agent retlculant choisi parmi les eplhalohydrlnes , lea dUpoxydes, 
les dianhydrldes, et les derives bis lnsatures ; solt parmi (II) les polymferea 
reticuiea (I) alcoyies par un agent alcoylant choial parmi (a) lea e poxy des, 
(b) les composes ethyienlquement non satures, (c) l'acide chlorac«tlque , 
(d) la propane sultone ou la butane sultone ; composition caracterisee par le 
fait que la reticulation est reallsee au moyen de 0,025 i 0,35 mole d'agent 
retlculant per groupement amine du polyamino-amide ; dans la composition 
20 obtenue le polymfere reticule presentant l'enaemble dea caracteriatiquea sui- 
vantes : 

(1) 11 est parfaltement soluble dans l'eau h 10% sans formation de gel ; 

(2) la viscosite d'une solution de polymfere & 107. dans l'eau & 25°C, est su- 
perleure k 3 centipoiees ; 

25 (3) il ne coroporte pas de groupement reactif et en particulier il n'a pas de 
propriete alcoylante et 11 est chimiquement st.able. 

2. Composition aelon la revendication 1, caracterisee par le fait que 
le compose acide utilise pour la preparation du polyamlno-polyamlde est choisi 
parmi l'acide adlplque, l'acide terephtallque, les esters de ces acides, le 

30 prodult d 'addition de I'ethyUnedlamlne sur les acides acryliques, methacryll- 
que, ltaconique ou leurs esters. 

3. Composition selon la revendication 1, caracterisee par le fait que 
la polyalcoylfene-polyamlne utillsee pour la preparation du polyamino-polyamide 
est choisie parmi la diethylfene trlamlne, la dlpropyl&ne trlamlne, la triethyl - 

35 fene tetramlne et leura melanges avec 1' ethylene diamine, l'hexamethylfcnedlamlnft 
et la plperazlne. 

A. Composition selon la revendication 1, caracteriaee par le fait que 

1'agent retlculant est choisi parmi la dlvlnylsulfone s la methylene- bis -aery 1- 

amlde, le dlglycldyiether et la N,N' -bls-epoxy plperazlne. 

40 5. Composition sel n la revendication 1, caracterisee par ie fait qu'on 

utilise comme agent retlculant I'epichlorhydrine. 
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n. Composition scion U tevcndicaMon I, caractdrlale par lc fair qur lo 

polymfcre rtfticuU est obtom; h 1'alde dc 0,025 a 0,35 mole d a^cnt r^t i r,;l nal 

par groupe.ment amine du polyamtno-polyamldc , 

7. Composition selon la levcndicat Ion 6, caract t5r is6e par lc fait qu^ lo 
polymerc rdticule' eat btenu n l'aide de 0,025 a molna de 0,2 mol* d'a^ent. 

5 rltlculant par gr upement amine du p lyomino-polyamidc, 

8. Composition selon la revendicat ion 6, caractlrlsde par le fait que. le 
polymfere rdticuU eat obtenu a l'aide de 0,025 h mo in a de 0,1 mole d'agent 
rdticulant par groupement amine du polyamino-polyamide. 

9. Composition selon la revendication 1, caract.6ris6e par le fait que 
10 la solution h 107. dans l'eau et £ 25°C du polymfere rSticulS prlsente une 

viscosity comprise entre 3 et 200 centipoiscs, 

10. Composition selon la revendication 9, caractdrisSe par le fait que la 
solution a 107. dans l'eau et h 25 °C du polymfere r£ticul£ pr^sente une vie- 
cositd £gale ou supSrieure a 20 centipoises et inf^rieure & 50 centipoises, 

11. Composition selon l'une quelconque des revendicat ions prSc.tSdentes , 
caract$ris6e par le fait que le polyamino- amide est constitui d« motifs de 
formule 

- OC - R - CO - Z 

ou R repr^sente : 
20 , '-(CH 2 ) 4 - 

- CH 2 - CH 2 - NH - CH 2 - CH 2 - NH - CHj - CHj - 

- CH - CH 2 - NH - CH 2 - CH 2 - NH - ■ CH - 



30 



25 CH 3 



CH - CH^ / Z *i " CH ~ 

- CH 2 - CH, - N^ 



r 



c vr i— ch 2 



Z repr£sente : 

dans les proportions de 60 k 100 moles 7., le radical 



- [ (c Vx - NH ^-„ 



NH - (CH,) - NH-4- (II) 



35 o& x - 2 et n - 2 ov 3, ou Men 
x - 3 et n - 2 



dans les proportions de 0 a 20 moles 7., le radical 
40 - NH - (CH 2 ) 6 - NH - ; 



dans lefl proportions de 0 & 40 mol es le radical (II) cl-deesus dens lequel 
x ■ 2 et n ■ 1, ou le radical - - f 

12. Comp aition selon la revendication 1, caractdrise par le fait que la 
polym&re reticule est prepare par polycondensat ion de l*acide adipique et de 

5 la diethylfene triamlne puis reticulation & l'alde d'un reticulant choisl dans 
le groupe forme par 1 'epichlorhydrine ( le methyl&ne bis acrylamide, la 
N,N'-bls epoxy propyl piperazine et la divinylsulfone. 

13. Composition selon la revendication 1, caracterisee par le fait que 
le polym&re reticule est prepare par polycondensation de l'acide adipique 

10 et d'un melange de diethyl&ne triamlne et de piperazine puis reticulation & 
l'alde d'un reticulant cholsi dans le groupe forme par 1 'epichlorhydrine, 1a 
methylene bis acrylamide, la N,N' -bis-epoxy propyl piperazine et la divinyl- 
sulfone, 

14. Composition selon la revendication 1, caract6ris£ par le fait que le 

15 polym&re r£ticuie est prepare par polycondenaation de l'acide adipique et de 
la triethyl&ne tetracaine puis reticulation & l'alde d'un reticulant choisl 
dans le groupe forme par 1 'epichlorhydrine, le methylene- u is -acrylamide , la 
N,N' -bis-epoxy propyl piperazine et la divinylsulfone. 

15. Composition selon la revendication 1, caracterisee par le fait que 

20 le polym&re r£tlcuie est prepare par polycondensation de l'ltaconate de methyle 
avec l'ethyl&ne diamine et la diethyl&ne triamlne puis par reticulation & 
l'alde d'un reticulant choisl dans le groupe forme par 1 'epichlorhydrine, le 
methyl&ne-bls-acrylamlde, la N,N '-bis-epoxy propyl piperazine, et la divinyl- 
sulfone. 

25 16. Composition selon la revendication 1, caracterisee par le fait que le 
polyn&re reticule est prepare par polycondensation de 1' aery late de methyle 
avec 1'ethyUne diamine et la diethyl&ne triamlne puis reticulation & l'alde 
d'un tetlculant choisl dans la groupe forme par 1 'epichlorhydrlne , le methyl- 
&ne-bia-acryiemlde , la N ( N ' -bis-epoxy propyl piperazine et la divinylsulfone. 

30 17. Composition selon la revendication 1, caracterisee par le fait que le 
polym&re reticule est prepare par polycondensation du methacrylate de methyle 
avec l'ethyl&ne diamine ct la diethyl&ne triamlne puis par reticulation & 
l'alde d'un reticulant choisl dans le groupe forme par 1 'epichlorhydrine, le 
methv Itne-bls-acrylamide , la N.N '-bis-epoxy propyl piperazine et la dlvlnyi- 

35 sulfont. 

18. Composition selon la revendlcut ion 1, caracterisee par le fait que 
1 polym&re reticule a ete alcoyie par un epoxyde. 

19. Composition telon la rev ndlcatlon 18, caracterisee par le fait que 
l'/p.'Kvde tt choisl parml le glycidol, l*oxyde d'ethyl&ne et I'oxyd de 
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^ propylene. 

20. Composition Be Ion la revendicat ion 1, caracterlsee par le fait que le 
polymere reticule 3 ete alcoyie par un compost ethyieniquement n n sature. 

21. Corr.p sition eel n la revendicati n 20, caracterlsee par le fait que le 
5 compose h double liaison ethyienique est choisi parmi I'acide acrylique et 

1 'aery lamide. 

22. Precede d 'alcoylat Ion de polymeres polyamino-amides ret leu l es , d&crlts rims 
la revendicat ion 1, caracte'rise 1 par le fait qu'on traite le polymere en solu- 
tion aqueuse, a la temperature comprise entre 10 et 95 A C avec un agent alcoy- 

10 lant choisi parmi (a) les epoxydes, (b) un compose ethyieniquement non sature, 
(c) I'acide chloracet ique et (d) la propane sultone ou la butane sultone, 

23. Procede selon la revendicat ion 22, caractlrise* par le fait que l'<po- 
xyde utilise est le glycidol, l'oxyde d'ethylene ou l'oxyde de propylene. 

24. Procede selon la revendicat ion 22, caracterise par le fait que le 
0: compose ethyieniquement non sature est 1 'aery lamide. 

25. Composition selon la revendicatlon 1, caracterlsee par le fait qu'elle 

contient le polymere reticule ou le polymere reticule alcoyie aasocie dans 

un shampooing nvec un agent de surface non-ionique, anlonlque , catlonlque, am* 
photere ou zwitter lonique. 

26. Composition selon la revendicatlon 1, caracterlsee par le fait qu'elle 
20 contient le polymere reticule ou le polymere reticule et alcoyie, associe 

a un agent restructurant . 

27. Composition selon la revendicatlon 1, caract <*r iree par le fait qu'elle 
a un pH comprls entre 2 et 11. 

28. Composition selon la revendicatlon 27, caracterlsee par le fait qu'elle 
25 a un pH comprls entre 3 et 8. 

29. Composition selon la revendicatlon 1, caracterlsee par le fait qu'elle 
contient le polymere retici*)e ou le polymere reticule et alcoyie en une pro- 
portion de 0,1 a 5% en poids du polds total de la composition. 

3C. Composition selon la revendicatlon 1, caracterlsee par le fait 

30 qu'elle rerferme le polymere reticule ou le polymere reticule et alcoyie 
associe a un electrolyte soluble dans l'eau, 

31. Composition selon la revendicatlon 30, caracterlsee par le fait que 
1 'electrolyte est un chlorure ou acetate de sodium, de potassium, d 'ammonium 
ou de calcium. 

35 32. Composition scion la revendicatlon 30, caracterlsee par le fait que 

1 'electrolyte est present en une quontltc cuaprise entre Opiet 5\ du polds 
total de la composition. 

33. C reposition selon la revendicati n I. caracterlsee par le fait que 

le polyamlno-p lyanlde st prepare par polycondensat ion d'une polyalcoylen - 
40 poiyamlne choisi parmi la diethylene trlamln . la triethylene tetramlne, la 



dipropylfene triamine et leurs melanges sur un acide choial parmt 1 'acide adi- 
pique, son e8ter dim^thylique et le prodult intermfidiaire d'addition d'une 
molecule d'fithylenediamine sur deux molecules d 1 aery late, m^thacrylate ou 
ltaconate de methyle. 

5 34, Polymfere polyamino-polyamide preparfi par la rfiticulation d'un 

polyamino- polyamide prepare par polycondensation d'un compoafi acide choisi 
parml (1) les acides organiques dicarboxyliques , (ii) les acide9 aliphatiquea 
mono- et dicarboxyliques & double liaison 6thyl£nique, (iii) les esters des 
acides precit£s, (iv) les melanges de cos composes : sur une polyamine choisie 

10 parmi les polyalcoylfene-polyamines bis-primaires et mono- ou disecondairea, 
0 h 20 moles % de cette polyamine pouvant fitre remplacee pav 1 'hexamfithylene- 
diamtne ou 0 h 40% de cette polyamine pouvant fitre remplacee par une amine 
bis-primaire f de preference 1 'fithylfenediamine f ou par une amine bis-secondaire , 
de preference la piperazine ; la reticulation Stant realise* au moyen d'un 

15 agent r^ticulant choisi parmi les e>ihalohydrines , les diepoxydes, les di- 
anhydrides et les derives bis insatures ; caracterisfi par le fait qu'il est 
alcoyll par un agent alcoylant choisi parmi (a) les 6 poxy des, (b) les composes 
ethyleniquement non saturSs, (c) 1 'acide chlorac^tique , (d) la propane sultone 
ou la butane sultone. 

20 35, Polymere selon la revendication 34, caracterisfi par le fait qu'il 

eat alcoyle par le glycidol ou 1 'acrylamide. 

36. Composition selon la revendication 30, caracterisee par le fait que 

le rapport Electrolyte : polyrofere est compria entre 0:1 et 1,5:1. 



&3 &Ue$tOl Orbrt ^W^a^^< >Mtt H>^1 Bas ^ 
Gntm frtne* Tttte(tv 

Doc. 1-1 on ss 13 from WPIL using MAX 

ODerwent Information 



Hair-conditioning agents - contg crosslinked polyamino-polyamide polymers 

Patent Number : DE2456638 

•Abstract- InUmottonalpaunts classification : A61K-W7/U C08a-069mC0SO-073/00C0&/-O03/24 C08L-O77/WCUD4OS/37 

DE2456638 A Cosmetic agents for the hair contain at least one water-soluble crosslinked polymer selected from (a) polymers obtained by crosslink™ 
of a polyam.nopolyam.de obtamed by polycondensation of organic dicarboxylic acids and/or ethylenically unsaturiedaHphaticToT 
mZ&^ZTX T 00 ^ " d - se ? ondar y Po'yaUcylenepolyamines (0-20 mol.%ofthe polyamine bemg replaced b^hexam^ed^eWo- 
f v £5 Wph °? X " b,S -PT^ amme OT a b^ondary amine), the crosslinkmg being effected with an epihalohydrin, a diepoxid^T 
Aanhydnde, or a b,sHumturated cpd and (b) crosslinked polymer, of type (a) alkylated with an epoxide, an ewylenicilTLaS »d 
cUoroaceUc actd, propanesuhhane or butanesultone. The crosslinking is effected with 0.254.35 mol. crossUnking agent per amino group of the 
polyam.noipolyam.de In the agents, the polymer display, the following properties: completely soluble in water, *L* V %£ESZ& ri * . 10% 
soluUon; 10% aq. solu Uon has a v.scosty >3cP at 25 degrees C; contains no reactive groups, has no alkylating parties, and isScaUyS t£ 
alkylated polymers of type (b) are claimed as new products. The hair<onditioning agents can be used at normaT^eraiures a^ .Tc^S wh* 
amomc shampoos. The agents are readily applied to moist hair, after drying the hair retains good elasticity .^IwS 

„ ' ., * Publication data : . Patentee & Inventory : 

SS^X^^^™"™' JlgtentjBsignee : (OREA ) L/OREAL SA 

NL7415582 A 19750603 DW 1975-25 
FR2252840 A 19750801 DW1975-38 
GB1494915 A 19771214 DW1977-50 
OB1494916 A 19771214 DW1 977-50 
US4172887 A 19791030 DW1979-45 
CA1086652 A 19800930 DW 1980-43 
CA1088250 A 19801021 DW1980-46 
CH-619613 A 19801015 DW1980-47 
IT1050493 B 19810310 DW1981-21 
NL-176470 B 19841116 DW1984-49 
DE2456638 C 19860911 DW 1986-37 
Priority n° : 1973LU-0Q68901 umiiv, 
Covered countries : 9 
Publications count : 13 

* Accession codes: . Dement codes : • Uod ate codes • 

Accession^ : 1975-39724W [24] Manual code : CPI: A05-F01E A08-D0I Basic update e dX mST * 

A10-E15 A12-V04 D08-B03 Equiv. update code :1975-24; 1975-25* 

Derwent Classes : A96 D21 1975-38; 1977-50; 1979-45; 1980-43; 1980- 

46; 1980-47; 1981-21; 1984-49; 1986^37 



